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Die vorliegende Erfindung betriffl eine Verwendung ciner cellulosischen Stapelfascr der 
Gattung Lyocell sowie von textilen Mischungen enthaltend diese Faser. 

Als Alternative 2um Viskoseverfahren wurden in den letzten Jahren eine Reihe von 
Verfahren beschrieben, bei denen Cellulose ohne Bildung eines Derivats in einem 
organischen Lfisungsmittel, einer Kombination eines organischen Lflsungsmittels mit einem 
anorganischen Salz oder in waBriger Salzlflsung gelOst wird. 

Bis heute hat sich jedoch nur ein einziges Verfahren zur Herstellung solcher Formkflrper bis 
zur industriellen Realisierung durchgesetzt. Bei diesem Verfahren wird als Lttsungsmittel ein 
tertiSres Aminoxid, insbesondere N-Methylmorpholin-N-oxid (NMMO), verwendet. Das 
Verfahren zur Herstellung von Formkdrpem aus einer LiJsung der Cellulose in einem 
wasserigen tertiSren Aminoxid wird als ,,Aminoxidverfahren" oder ,,Lyocellverfahren" 
bezeichnet. 

Die L6sung der Cellulose wird in diesem Verfahren ttblicherweise mittels eines 
Formwerkzeuges extrudiert und dabei ausgeformt Die ausgeformte LOsung gelangt ttber 
einen Luftspait in ein FSllbad, wo durch Ausftllen der L6sung der Formkfirper erhalten wird. 
Der FormkSrper wird gewaschen und ggf. nach weiteren Behandlungsschritten getrocknet. 

Cellulosefasern, die aus solchen Ldsungen hergestellt werden, heifien 
„10sungsmittelgesponnene" Fasern und erhielten von der BISFA (The International Bureau 
for the Standardisation of Man Made Fibres) den Gattungsnamen Lyocell, Ein Verfahren zur 
Herstellung von Lyocellfasern ist z.B. in der US-A 4,246,221 beschrieben. Das 
Aminoxidverfahren liefert Fasem, die sich durch eine hohe Festigkeit, einen hohen 
NaBmodul und durch eine hohe Schlingenfestigkeit auszeichnen. 

Lyocellfasern werden hauptsSchlich in Fonn von geschnittenen Fasem mit diskreter L&ige, 
d.h. als sogenannte „Stapelfasern" eingesetzt Wenn im folgenden von „Lyocellfasem" die 
Rede ist, so sind Lyocellfasern in Form von Stapelfasern gemeint. 

Es ist bekannt, Lyocellfasern als Fttllfasern, z.B. in Form von Vliesen in Steppdecken und 
als Ballchen in Kissen einzusetzen. Der Vorteil der Lyocellfasern in dieser Anwendung liegt 
im Vergleich zu anderen Fasertypen, wie zB. Polyesterfasem in den hervorragenden 
physiologischen Merkmalen. Als Nachteil muB die, gegenuber Polyester-Fasern, geringere 
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Bauschelastizitat und Waschbestandigkeit angefilhrt werden. Um ein Optimum an 
Physiologie und Gebrauchstttchtigkeit zu bekommen, werden textile Mischungen aus 
Lyocell- und Polyesterfasern vorgeschlagen. Solche Mischungen werden z.B. in der 
EP-A 0 941 209 beschrieben, 

Als weitere Mischimgspartner fiir Lyocellfasern werden aber auch Daunen und Federn, z.B. 
ftlr Kasettendecken herangezogen. Diese Mischungen kOnnen sowohl trocken als auch nafi 
hergestellt werden, 

Dabei hat sich herausgestellt, dass Fasern mit niedrigeren Titern und grttfieren Schnittiangen 
zu inhomogenen Mischungen neigen und eine Tendenz zu Verknauelungen haben, wotfurch 
sie fiir diese Anwendung schlecht geeignet sind. 

Die vorliegende Erfindung stellt sich zur Aufgabe eine Stapelfaser der Gattung Lyocell zur 
Verfttgung zu stellen, welche bessex als bisher bekannte Lyocell-Fasertypen als Fttllfaser 
sowie als Mischungspartner fiir textile Mischungen mit anderen Fasertypen oder Daunen 
bzw. Federn geeignet sind. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelOst, daB man eine cellulosische Stapelfaser der Gattung 
Lyocell mit einer Wertzahl des Verhaitnisses von Titer (in dtex) zu Schnittlange (in mm) von 
0,10 oder mehr als Fttllfaser fiir Decken, POlster, Kissen, Matratzen oder Vliese fiir 
PolstermObel verwendet. 

Oberraschenderweise hat sich herausgestellt, dass Lyocellfasern mit einer im Verhaltnis zu 
bekannten Fasertypen hOheren Wertzahl des Verhaltnisses von Titer zu Schnittlange eine 
geringere Verknauelungstendenz zeigen und z.B. sehr homogene Mischungen mit Daunen 
ergeben. 

Mit abnehmendem Titer und zunehmender Schnittlange verstarkt sich hingegen die 
Verknauelungs- und Homogenitatsproblematik. Als hervorragender Fasertyp, insbesondere 
fiir Mischungen mit Daunen haben sich Lyocellfasern herausgestellt, bei denen die Wertzahl 
des VeThaltnisses von Titer zu Schnittlange 0,5 bis 5 betragt 

Bevorzugt betragt der Titer der erfindungsgemaB verwendeten Faser 1,3 bis 3,3 dtex, 
besonders bevorzugt 1,3 bis 1,7 dtex. 
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In einer besonders bevorzugten AusfUhrungsform weist die erfmdungsgemfifl verwendete 
Faser einen Titer von 6,7 dtex und eine Schnittlftnge von 6 mm auf. 

Aus verarbeitungstechnischen Grtlnden sollte die Schnittlflnge nicht unter 3 mm liegen. Fttr 
die Verwendung der Faser in Faserbfillchen haben sich SchnittlSngen von 22-30 mm als 
gtinstig erwiesen, fiir die Verwendung in Vliesen sind Schnittlflngen bis zu 60 mm geeignet. 

Die erfindungsgemflB verwendete Faser liegt bevorzugt in silikonisierter Form vor. 

In einer bevorzugten AusfUhrungsform wird die oben definierte Faser der Gattung Lyocell in 
Mischung mit zumindest einer Faser einer anderen Fasergattung und/oder Daunen und 
Fedem eingesetzt. 

Die textile Mischung kann z.B. in Form eines Vlieses oder eines B&llchens vorliegen. 

Wird als Mischungspartner eine andere Faser eingesetzt, so ist diese bevorzugt aus der 
Gruppe der synthetischen Fasern, besonders bevorzugt aus der Gruppe bestehend aus 
Polyesterfasern, Polyamidfasern, Polypropylenfasem und Polylactatfasem ausgewahlt 

Der Anteil an Lyocell-Faser wie oben definiert in der Mischung betrfigt bevorzugt von 30 bis 
50 Gew.%. 

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung eine Decke, einen Polster, ein Kissen, eine 
Matratze oder ein Vlies ftir PolstermObel, enthaltend eine Stapelfaser der Gattung Lyocell 
oben definiert definiert und/oder eine Mischung wie oben definiert als Fiillfaser. 

Es hat sich gezeigt, dafi sich die Lyocellfasern mit bestimmten Verhaltnis zwischen Titer und 
SchnittlSnge bzw. textile Mischungen, welche diese Faser enthalten, hervorragend fur den 
Einsatz als FUllfaser eignen. 
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Anspruciie: 

1) Verwendung einer cellulosischen Stapelfaser der Gattung Lyocell mit einer Wertzahl des 
Verhaltnisses von Titer (in dtex) zu Schnittlange (in mm) von 0,10 oder mehr als 
FUllfaser filr Decken, POlster, Kissen, Matratzen oder Vliese fttr Polstermftbel. 

2) Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Wertzahl 0,5 bis 5 
betrSgt. 

3) Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Titer der Faser 
1,3 bis 3,3 dtex, bevorzugt 1,3 bis 1,7 dtex betragt. 

4) Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprtlche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Faser einen Titer von 6,7 dtex und eine Schnittlange von 6 mm aufweist. 

5) Verwendung gemaB einem der Ansprtlche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Faser 
der Gattung Lyocell in Mischung mit zumindest einer Faser einer anderen Fasergattung 
und/oder Daunen und Federn eingesetzt wird. 

6) Verwendung gemaB Anspruch 5, daB die andere Faser aus der Gruppe der synthetischen 
Fasem, bevorzugt aus der Gruppe bestehend aus Polyesterfasern, Polyamidfasern, 
Polypropylenfasem und Polylactatfasern ausgewahlt ist. 

7) Verwendung gemaB einem der Ansprtlche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Anteil der Stapelfaser der Gattung Lyocell 30 bis 50 Gew.% betragt. 

8) Decke, Polster, Kissen, Matratze oder Vlies ftir PolstermSbel, enthaltend eine Stapelfaser 
wie in einem der Ansprtlche 1 bis 4 definiert und/oder eine Mischung wie in einem der 
Ansprtlche 5 bis 7 definiert als FUllfaser. 
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25-08-1977 


DE 


2606211 Al 


25-08-1977 








BE 


851477 Al 


16-08-1977 








FR 


2341691 Al 


16-09-1977 








GB 


1540003 A 


07-02-1979 








IE 


44490 Bl 


16-12-1981 








IT 


1078068 B 


08-05-1985 








NL 


7701642 A 


19-08-1977 








US 


4146674 A 


27-03-1979 
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